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© Gegenstand mit Sicherheitsmarkierung 

® Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsmarkierung, die 
einen im sichtbaren Spektralbereich absorbierenden und 
einen im infraroten Spektralbereich absorbierenden Auf- 
druck aufweist. Da mit die Sicherheitsmarkierung mit den 
weit verbreiteten, einfachen IR-Lesegeraten, die bei ca. 
800 nm arbeiten, nicht zuganglich ist, wird der im Sicht- 
baren absorbierende Anteil so ausgefuhrt, dass er auch 
bei ca. 800 nm absorbiert, jedoch nicht im Bereich von > 
1000 nm. Derzweite Aufd ruck wird so ausgefuhrt, dass er 
weder im sichtbaren Spektralbereich noch bei ca. 800 nm 
nennenswert absorbiert und im Infraroten erst im Bereich 
von > 1000 nm signifikant absorbiert. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bctrifft einen Gegenstand mit einer 
Sicherheitsmarkierung, die zwei zumindest teilweise iiber- 
lappende Aufdrucke aufweist, wovon einer im Wesenllichen 
nicht oder nur schwach sichtbar ist, dagegen in bestimmten 
nicht sichlbaren Spektralbereichen absorbiert, wohingegen 
der andcre Aufdruck in umgckehrter Weise in dem nicht 
sichtbaren Spektralbereich keine nennenswerte Absorption 
zeigt, dafiir aber visuell gut sichtbar ist. Derartige Markie- 
rungen konnen auf beliebige Gegenstande oder deren Ver- 
packungen aufgebracht werden und werden bevorzugt zur 
Echtheitspriifung oder im Bereich der Logistik, beispiels- 
weise zur Erfassung und Verfolgung von Warenstromen ein- 
gesetzt. 

[0002] Aus der EP 0 340 898 Bl ist eine Sicherheitsco- 
dierung bekannt, die zwei Identiflzierungsmarken aufweist. 
Eine Identifizierungsmarke ist im Wesentlichen farblos und 
absorbiert im nahen infraroten Teil des elektromagnetischen 
Spektrums von 700 bis 1500 nm. Diese erste Markierung 
wird mit einer zweiten im sichtbaren Bereich opaken Farb- 
markierung uberdruckt, die in dem genannten infraroten 
Spektralbereich nicht absorbiert. Die im Infraroten absor- 
bierende Markierung wird mit einem Lesegerat detektiert, 
das bei 780 bis 800 nm arbeitet. Solche mit handelsub lichen 
und preiswerten Siliciumdetektoren arbeitenden Lesegerate 
sind mittlerweile wcit verbreitet und fur jedermann zugang- 
lich. Die aus dem Stand der Technik bekannten, visuell nicht 
sichtbaren Markierungen, die im Arbeitsbereich gangiger 
Siliciumdetektoren um 800 nm absorbieren, haben daher 
den Nachteil, dass auch der Anteil der Markierung, der dem 
menschlichen Auge eigentlich verborgen bleiben soli, fur 
Unbefugte und Nichteingeweihte ohne besondere Schwie- 
rigkeiten zuganglich ist. 

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
daher darin, einen Gegenstand mit einer Sicherheitsmarkie- 
rung vorzuschlagen, die weiter gehenden Sicherheitsanfor- 
derungen gerecht wird, ohne die Nachteile des Stands der 
Technik aufzuweisen. 

[0004] Gelost wird diese Aufgabe durch einen Gegen- 
stand mit den Merkmalen des unabhangigen Anspruchs. 
Weiterbildungen und bevorzugte Ausfuhrungsformen sind 
in den Unteranspruchen ausgefuhrt. 

[0005] Der erfindungsgemaBe Gegenstand zeichnet sich 
durch eine Sicherheitsmarkierung aus, die zwei zumindest 
bereichsweise iiberlappende Aufdrucke aufweist. Ein erster 
Aufdruck zeigt im sichtbaren Spektralbereich und bei ca. 
800 nm eine signifikante Absorption, wahrend er iiber 
1000 nm keine signifikante Absorption aufweist. Ein zwei- 
tcr Aufdruck hat im sichtbaren Spektralbereich keine oder 
nur eine schwache Eigenfarbe und weist auch bei ca. 
800 nm keine signifikante Absorption auf, vcrfugt aber iiber 
eine signifikante Absorption im Bereich von 1000 nm. 
[0006] Der erfindungsgemaBe Gegenstand hat den Vorteil, 
dass seine Sicherheitsmarkierung mit den weit verbreiteten 
und preiswerten, bei ca. 780 bis 800 nm arbeitenden Silici- 
umdetektoren nicht zuganglich ist, da in diesem Spektralbe- 
reich lediglich der Aufdruck erkannt wird, der aufgrund sei- 
ner Absorption im Sichtbaren auch ohne technische Hilfs- 
mittel und mit dem normalen menschlichen Auge erkennbar 
ist. Die durch den zweiten Aufdruck gebildete Markierung 
bleibt bei einer solchen Messung verborgen, da sie bei 
800 nm keine signifikante Absorption aufweist. Die zweite 
Markierung wird erst im Spektralbereich von > 1000 nm 
zuganglich, da erst in diesem Bereich eine nennenswerte 
Absorption vorliegt. Fur die genannten Zwecke ist insbe- 
sondere der Infrarotbereich von 1000 bis 2000 nm von be- 
sonderem Interesse, da er Vorteile bei der messtechnischen 



Erfassung aufweist. 

[0007] Eine Uberpriifung der Sicherheitsmarkierung er- 
folgt ublicherweisc in Reflexion. Ist der Gegenstand, auf 
den die Markierung aufgebracht ist, im relevanten Spektral- 
5 bereich ausreichend durchlassig, kann eine "Obcrpriifung 
auch im Durchlicht, d. h. in Transmission erfolgen. 
[0008] Fur eine signifikante Absorption im sichtbaren 
Spektralbereich, der zwischen ca. 400 nm und ca. 760 nm 
liegt, ist es nicht erforderlich, dass der Aufdruck im gesam- 
10 ten Spektralbereich absorbiert. Eine ausreichende und wirk- 
same Absorption liegt auch dann vor, wenn nur in einem 
Teilintervall des sichtbaren Spektralbereichs absorbiert 
wird. Der entsprechende Aufdruck ist dann fur das normale 
menschliche Auge bei ublichen Beleuchtungsverhaltnissen 
15 und normalem Betrachtungsabstand ohne Schwierigkeiten 
sichtbar und erkennbar. Die Uberpriifung der visuell sicht- 
baren Markierung kann jedoch auch maschinell mit entspre- 
chenden optischen Einrichtungen, wie Scannem oder Foto- 
dioden erfolgen, die bei einer geeigneten Wellenlange arbei- 
20 ten. Entsprechendes gilt fur den nicht sichtbaren infraroten 
Spektralbereich. Eine signifikante Absorption in einem aus- 
reichend breiten Intervall, in dem dann die Uberpriifung er- 
folgen kann, ist ausreichend. Eine Absorption wird immer 
dann als significant betrachtet, wenn sie ohne besondere An- 
25 strengungen oder besonders aufwandige messtechnische 
MaBnahmen visuell oder maschinell wahrnehmbar bzw. 
messbar ist. Bctragt die Absorption des visuell sichtbaren 
Aufdrucks wcnigcr als 40%, insbesondere weniger als 30% 
seines Absorptionswertes bei 800 nm, wird sie als nicht 
30 mehr signifikant betrachteL 

[0009] Entsprechendes gilt fur den zweiten Aufdruck, 
dessen Absorption nicht signifikant ist, wenn sie weniger als 
40%, insbesondere weniger als 30% des Wertes betragt, den 
sie bei der Wellenlange zwischen 1000 und 2000 nm besitzt, 
35 bei der die Infrarotpriifung durchgefuhrt wird. 

[0010] Die Absorption eines Aufdrucks wird ublicher- 
weise von einem Bindemittel beigemischten Farbemitteln 
verursacht, die entweder als losliche FarbstofTe oder Farb- 
pigmente vorliegen. Es ist jedoch auch mdglich, dass das 
40 Bindemittel nicht unwesentlich zum Absorptionsverhalten 
des Aufdrucks beitragt Bindemittel und Farbemittel sind 
die wesentlichen Bestandteile einer Druckfarbe, mit der die 
die Sicherheitsmarkierung bildenden Aufdrucke erzeugt 
werden konnen. 

45 [0011] GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der 
Erfindung enthalt der im Sichtbaren absorbierende Auf- 
druck zusatzlich so genannte Merkmalsstoffe, die den Auf- 
druck aufgrund ihrer besonderen physikalischen Eigen- 
schaften insbesondere fiir eine maschinelle Priifung mittels 

50 entsprechend ausgelegter Sensoren uberpriifbar machcn. 
Diese Merkmalsstoffe sind bevorzugt solche Substanzen, 
die eine Lumineszenz aufweisen oder magnetisch sind oder 
elektrisch leitfahig sind. Die Uberpriifung dieser zusatzli- 
chen Sicherheitsmerkmale wird in vorteilhafter Weise bei 

55 der Echtheitspriifung der rnarkiertcn Gegenstande durchge- 
fuhrt. 

[0012] Wie bereits erwahnt ist es fur den visuell sichtba- 
ren, d. h. in diesem Spektralbereich absorbierenden Auf- 
druck gemaB der vorliegenden Erfindung von besonderer 

60 Bedeutung, dass er auch bei bzw. um 800 nm absorbiert. Fiir 
den visuell sichtbaren Aufdruck kommen sowohl bunte, far- 
bige als auch schwarze Druckfarben in Betracht. Schwarz- 
aufdrucke werden bevorzugt, da sie einerseits zur Kenn- 
zeichnung von Gegenstanden besonders verbreitet sind, als 

65 auch einen besonders starken Kontrast auf hellen und trans- 
parenten Gegenstanden bilden. Schwarze Markierungen 
sind daher besonders gut wahrnehmbar. Ein schwarzer Auf- 
druck eignet sich auch in besonderem MaBe um den zweiten 
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Aufdruck zu verdecken oder zu verbergen. Damit der 
zweite, im Wcscntlichcn bei > 1000 nm absorbierende 
Aufdruck unauffallig und vcrborgen bleibt, ist es erfordcr- 
lich, dass er im sichtbaren Spektralbereich keine signifi- 
kantc Absorption aufweist. Bevorzug werdcn hierfur Sub- 5 
stanzcn eingesetzt, die transparent und farblos sind. Es kom- 
men jedoch auch Stoffe in Betracht, die nur eine schwache 
Eigenfarbe besitzen und dcshalb optisch nicht hervortreten 
oder leicht verborgen werden konnen. Insbesondere bei 
Substanzen mit Eigenfarbe ist deren Konzentration in dem 10 
zweiten Aufdruck so abzustimmen, dass er im sichtbaren 
Spektralbereich nur eine schwache Eigenfarbe aufweist und 
im Infraroten bei > 1000 nm noch zu einer ausreichenden 
Absorption fuhrt. 

[0013] Bei der erfindungsgemaBen Kombination der Auf- 15 
drucke in einer Sicherheitsmarkierung, in der die beiden 
Aufdrucke zumindest teilweise uberlappen, bevorzugt je- 
doch vollstandig ubereinander liegen, wird das im sichtba- 
ren Spektralbereich vom Auge oder messtechnisch wahrge- 
nommene Erscheinungsbild fast vollstandig von dem ersten 20 
Aufdruck bestimmt, wahrend der zweite Anteil der Markie- 
rung hier nicht wahrgenommen wird. Auch eine Untersu- 
chung der erfindungsgemaBen Sicherheitsmarkierung mit 
preiswerten und weit verbreiteten, bei ca. 800 nm arbeiten- 
den Infrarotdetektoren liefert keine zusatzliche Information 25 
iiber das Vorhanden sein oder den Inhalt des zusatzlichen 
zweiten Aufdrucks, da dieser bei 800 nm noch keine signifi- 
kante Absorption aufweist. Bei einer solchen Messung mit 
einfachsten Hilfsmitteln wird nur die bcreits im sichtbaren 
Spektralbereich zugangliche Information reproduziert, da 30 
der erste Aufdruck nicht nur im sichtbaren Spektralbereich 
absorbiert, sondern auch bzw. noch bei 800 nm. Wird die 
Untersuchung der Sicherheitsmarkierung dagegen bei > 
1000 nm durchgefuhrt, wird das Messergebnis durch den 
bislang verborgenen zweiten Aufdruck hervorgerufen, wah- 35 
rend der erste Aufdruck in diesem Spektralbereich nicht 
nennenswert zum Messergebnis beitragt. 
[0014] Die erfindungsgemaBe Sicherheitsmarkierung 
lieBe sich nicht realisieren, wenn fur den visuell sichtbaren 
Aufdruck norm ale schwarze Standarddruckfarbe verwendet 40 
wurde, da diese ublicherweise RuB enthalt, der auch ober- 
halb von 1000 nm noch absorbiert. Auch die in der 
EP 0 340 898 Bl erwahnten Druckfarben bzw. Farbstoffe, 
die wohl im Sichtbaren absorbieren, jedoch nicht oberhalb 
von 700 nm wirksam sind, fuhren nicht zu dem mit der vor- 45 
liegenden Erfindung erzielbaren Effekt, dass der visuell 
sichtbare Aufdruck auch im nahen Infraroten bei ca. 800 nm 
noch als Tarnung bzw. zur Verschleierung des zweiten Auf- 
drucks herangezogen werden kann. 

[0015] Sowohl der erste als auch der zweite Aufdruck 50 
konnen sowohl eine geschlossene Flache bilden, als auch 
unterbrochen sein. Bevorzugt sind Ausfuhrungen, bei denen 
durch den jeweiligen Aufdruck eine zusatzliche Information 
wiedergegeben wird. Diese kann beispielsweise aus einem 
Logo, einem Hoheitszeichcn, einem Schriftzug oder sonsti- 55 
gen alphanumerischen Zeichen bestehen oder ein Bild wie- 
dergeben. Besonders bevorzugt ist die Ausfiihrung als Bar- 
code, mit dem Informationen verschlusselt dargestellt wer- 
den konnen. Auch eine Ausfuhrung als zweidimensionaler 
Barcode ist moglich. 60 
[0016] Die Tarnung und Verschleierung des zweiten Auf- 
drucks durch den ersten ist insbesondere dann besonders ef- 
ficient, wenn der erste und der zweite Aufdruck im Wesent- 
lichen auf die gleiche Flache gedruckt sind, d. h. deckungs- 
gleich sind. Vollstandig oder teilweise uberlappende Anord- 65 
nungen sind jedoch ebenfalls geeignet. Unabhangig von der 
Reihenfolge ihrer Anordnung und ihrer Positionierung zu- 
einander konnen die beiden Aufdrucke eine beliebige Um- 
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rissform aufweisen. Sie konnen symmetrisch und/oder 
asymmetrisch sein. Die Kontur des der beiden Aufdrucke 
kann sowohl gleich als auch unterschiedlich sein. 
[0017] Zum Erzeugen der Aufdruck kommen alle geeig- 
neten Druckverfahren infrage. Das Tmtenstrahlvcrfahren 
wird jedoch besonders bevorzugt, da es ein beruhrungslos 
arbeitendes Druckverfahren ist, mit dem beispielsweise 
auch nicht ebene und gekriimmtc Obcrflache ohne beson- 
dere Schwierigkeiten bedruckt werden konnen. AuBerdem 
eignet es sich in besonderer Weise, um individuelle, wech- 
selnde Aufdrucke zu erzeugen. 

[0018] Die erfindungsgemaBe Sicherheitsmarkierung 
kann auch auf Verpackungen und Umhiillungen, wie Karto- 
nagen und Folien aufgebracht werden oder auf einem An- 
hanger oder Etikett, einem Siegel oder einer Banderole ge- 
druckt sein und dann mit dem eigentlich zu schutzenden Ge- 
genstand verbunden werden. Bevorzugt ist auch eine Aus- 
fuhrungsform, bei der die Sicherheitsmarkierung als Zwi- 
schentrager auf einem Transferband erzeugt und von diesem 
auf einen zu schutzenden bzw. zu kennzeichnenden Gegen- 
stand ubertragen wird. Besonders bevorzugt wird die An- 
bringung der Sicherheitsmarkierung auf Pfandbehaltern, 
wie Flaschen oder Dosen, wobei der erfindungsgemaBen Si- 
cherheitsmarkierung auch die Funktion einer Wertmarke zu- 
kommt. 

[0019] Die erfindungsgemaBe Sicherheitsmarkierung 
wird vorteilhafterweise uberall dort eingesetzt, wo die Echt- 
heit eines Gegenstands oder Dokuments ubcrpruft werden 
soil, \fcrteilhaft ist ihr Einsatz auch im Bereich der Logistik, 
da bei der tJberprufung der Markierung auf unterschiedli- 
chen "Sicherheitsebenen" in der Markierung enthaltene In- 
formationen abgefragt werden konnen. So kann beispiels- 
weise eine erste Information zwar visuell sichtbar, aber co- 
diert als Barcode vorliegen, wahrend eine zweite Informa- 
tion, die mit der ersten identisch oder unterschiedlich sein 
kann, erst bei einer Messung im Infrarotbereich von > 
1000 nm zuganglich wird. Auch die zweite Information 
kann zusatzlich codiert vorliegen, beispielsweise als Bar- 
code. 

[0020] Bevorzugte Anwendungen der Sicherheitscodie- 
rung bei Dokumenten, betreffen Wertdokumente, wie 
Schecks und Gutscheine, Eintrittskarten, Lotterielose, Aus- 
weisdokumente, wie Passe, Firmen- oder Personalausweise, 
Warenbegleitpapiere, wie Lieferscheine, Echtheitszertifi- 
kate und Zollpapiere. 

[0021] Fur den ersten Aufdruck der im Sichtbaren und bei 
ca. 800 nm, jedoch nicht oberhalb von 1000 nm signifikant 
absorbiert, kommen beispielsweise Druckfarben in Be- 
tracht, denen als Farbemittel CI Blue 15 und/oder Green 7 
zugesetzt ist (CI = Colour Index). Bevorzugt werden visuell 
schwarz erscheinende Druckfarben verwendet, die durch 
subtraktive Farbmischung untcr Verwendung roter und gcl- 
ber Basisfarbe und einem oder beider zuvor genannter Far- 
bemittel entstehL Als Infrarotabsorber, der weder im sicht- 
baren Spektralbereich noch bei ca. 800 nm eine wirksame 
Absorption aufweist, kommt beispielsweise 2,5-Cyclohexa- 
diene- 1 ,4-diylidene-bis[N,N-bis(4-dibutylaminophe- 
nyl)ammonium]bis(hexafluoroantimonate) infrage, das die 
Summenformel C62H92N6F 12 Sb2 aufweist. Ebenfalls geeig- 
net sind die Farbstoffe ADS 990 MC mit der Summenformel 
C32H 3 oN 2 S4Ni und ADS 1120 P mit der Summenformel 
CS2H44CI2O6, die von der Firma Siber Hegner GmbH, Ham- 
burg angeboten werden. 

[0022] Die Uberpriifung der Sicherheitsmarkierung wird 
vorzugsweise automatisch, d. h. maschinell durchgefuhrt 
Hierzu konnen handelsubliche Scanner verwendet werden, 
wobei als Prufstrahlen bevorzugt Laserlicht geeigneter Wel- 
lenlange verwendet wird. Die Uberpriifung des visuell sicht- 
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baren Anteils erfolgt beispielsweise bei 630 nm, die des im 
Infraroten wirksamcn Anteils beispielsweise bei ca. 
1070 nm. Da die ttberprufung des ersten und zweiten Auf- 
drucks in unterschiedlichen Spektralbereichen durchgefuhrt 
wird, und bei der Prufung des einen Aufdrucks der andere 5 
im Wesentlichen nicht storend wirkt, kann die Prufung so- 
wohl nacheinander als auch zeitgleich erfolgen. 
[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung er- 
geben sich aus der Zeichnung und deren nachfolgender Be- 
schreibung. Es zeigen: 10 
[0024] Fig. 1 einen erfindungsgemaBen Gegenstand mit 
einer aufgedruckten Sicherheitsmarkierung im Querschnitt, 
[0025] Fig. 2 ein Dokument mit einer Sicherheitsmarkie- 
rung in Aufsicht, 

[0026] Fig. 3 ein Etikett im Querschnitt. 15 
[0027] In Fig. 1 ist in den Teilfiguren a) und b) jeweils ein 
Gegenstand 1 im Querschnitt dargestellt, der eine Sicher- 
heitsmarkierung 2 aufsveist. In der Ausfiihrungsform nach 
Fig. la) liegt der erste, im sichtbaren Spektralbereich absor- 
bierende Aufdruck 3 auBen und uber dem im Sichtbaren 20 
nicht absorbierenden, jedoch im Infraroten bei > 1000 nm 
absorbierenden, zweiten Aufdruck 4. 

[0028] In Fig. lb) sind die Aufdrucke 3, 4 in umgekehrter 
Reihenfolge angeordnet. In Fig. lb) iiberlappen der erste 
und der zweite Aufdruck nur teilweise, wahrend sie in Fig. 25 
la) deckungsgleich sind, d. h. auf die gleiche Flache ge- - 
druckt wurdcn. In den Fig. la) und lb) sind die Aufdrucke 
3, 4 als durchgehende Schichten dargestellt. Es ist jedoch 
auch moglich, einen oder beide Aufdrucke als untcrbro- 
chenc Schicht oder durch einzelne voneinander beabstan- 30 
dete Segmente auszufuhren. Es ist daher nicht zwangslaufig 
erforderlich, dass in den Bereichen, in denen der erste und 
der zweite Aufdruck iiberlappen, zwangslaufig zwei iiber- 
einander liegende Schichten vorliegen. Insbesondere in den 
Fallen, in denen der zweite Aufdruck 4 im Sichtbaren noch 35 
eine schwache Eigenfarbe aufweist, ist es vorteilhaft, eine 
Ausfuhrung nach Fig. 1 a) zu wahlen, bei der der auBen lie- 
gende, visuell sichtbare Aufdruck 3 den zweiten Aufdruck 4 
abdeckt und damit verbirgt bzw. tarnt. Die Ausfuhrungsva- 
riante nach Fig. lb), bei der der zweite im Wesentlichen im 40 
Infraroten absorbierende Aufdruck 4 auBen liegt, wird ins- 
besondere in den Fallen bevorzugt angewandt, bei denen der 
zweite Aufdruck 4 transparent und farblos ist. 
[0029] Fig. 2 stellt ein Dokument 5 in Aufsicht dar, das 
eine Sicherheitsmarkierung 2 tragt. Der visuell sichtbare 45 
Aufdruck 3 wurde mittels eines Tintenstrahlverfahrens auf- 
gedruckt und ist als Barcode ausgefuhrt. Er iiberlappt weit 
gehend mit der Flache, auf die der zweite im Visuellen nicht 
sichtbare Aufdruck 4 aufgebracht wurde. Da der zweite 
Aufdruck 4 lediglich im Infraroten oberhalb 1000 nm absor- 50 
biert, im visuellen Spektralbereich jedoch keinc Eigenfarbe 
besitzt und daher mit bloBem Auge nicht sichtbar ist, ist in 
Fig. 2 lediglich der Umriss des Aufdrucks 4 durch eine 
strichlierte Linie angedeuteL. Der visuell nicht sichtbare 
Aufdruck 4 kann ebcnfalls im Tintenstrahlverfahren, aber 55 
auch mit einem anderen geeigneten Druckverfahren erzeugt 
werden. Auch Aufdruck 4 kann als Barcode ausgefuhrt wer- 
den, aber auch andere Symbole oder Zeichen wiedergeben, 
beispielsweise ein Hoheitszeichen oder ein Firmenlogo. 
[0030] In Fig. 3 ist ein Etikett 6 im Querschnitt dargestellt, 60 
das auf der einen Oberflache die Sicherheitsmarkierung 2 
aufweist und auf der anderen Oberflache mit einer Kleber- 
schicht 7 versehen ist. Mit Hilfe einer geeignet angepassten 
Kleberschicht 7 lasst sich das Etikett 6 auf beliebigen Ge- 
genstanden befestigen. Besteht das Etikett 6 aus einer so- 65 
wohl im sichtbaren wie auch im infraroten Spektralbereich 
transparenten Tragerschicht, kann die Kleberschicht auch 
auf der gleichen Seite wie die Sicherheitsmarkierung 2 an- 



geordnet werden. Sowohl der Aufdruck 3 als auch der Auf- 
druck 4 setzt sich aus nicht zusammenhangenden Teilseg- 
menten zusammen, wie es beispielsweise bei einem Bar- 
code der Fall ist. Der in diesem Fall auBen liegende Auf- 
druck 3 nimmt cine groBere Flache ein als der Aufdruck 4. 
Auch wcnn nicht an jcder S telle des Aufdrucks 3 Druck- 
farbe iibertragen wurde, iiberlappen die Aufdrucke 3 und 4, 
d. h. ihre Druckfiachen vollstandig. Obwohl nicht alle Seg- 
mente des innen liegenden Aufdrucks 4 von Druckfarbe des 
auBen liegenden Aufdrucks 3 bedeckt werden, ist dies nicht 
storend, da Aufdruck 4 im visuell sichtbaren Spektralbe- 
reich bestenfalls eine schwache Eigenfarbe aufweist. 

Patentanspriiche 

1. Gegenstand (1) mit einer Sicherheitsmarkierung 
(2), die einen ersten und einen zweiten Aufdruck (3, 4) 
aufweist, wobei der erste und der zweite Aufdruck zu- 
mindest bereichsweise iiberlappen und der erste Auf- 
druck (3) im sichtbaren Spektralbereich signifikant ab- 
sorbierend ist wahrend der zweite Aufdruck (4) im 
sichtbaren Spektralbereich keine oder nur eine schwa- 
che Eigenfarbe aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Aufdruck (3) bei 800 nm signifikant ab- 
sorbiert und uber 1000 nm keine signifikante Absorp- 
tion aufweist und der zweite Aufdruck (4) bei 800 nm 
keine signifikante Absorption aufweist, jedoch im 
Spektralbereich von 1000 nm signifikant absorbiert. 

2. Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der erste und der zweite Aufdruck (3, 4) 
im Wesentlichen deckungsgleich sind. 

3. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der erste und/oder der zweite Auf- 
druck (3, 4) einen Barcode umfasst. 

4. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Aufdruck (3) im 
wesentlichen uber dem zweiten Aufdruck (4) angeord- 
net ist. 

5. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste und/oder der 
zweite Aufdruck (3, 4) mit einem Tintenstrahlverfah- 
ren gedruckt sind. 

6. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Aufdruck (3) die 
Farbemittel CI Blue 15 oder CI Green 7 enthalt. 

7. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Aufdruck (3) 
schwarz ist. 

8. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass der zweite Aufdruck (4) im 
sichtbaren Spektralbereich transparent ist und keine Ei- 
genfarbe aufweist. 

9. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass der zweite Aufdruck (4) 
Substanzen aufweist, die lumincszieren, magnetisch 
sind oder elektrisch leitfahig sind. 

10. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass er in Form eines Etiketts 
(6), Siegels, einer Banderole oder eines Transferbands 
vorliegt, der dazu geeignet ist die Markierung (2) auf 
einen anderen Gegenstand zu ubertragen oder mit die- 
sem zu verbinden. 

11. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
wobei der Gegenstand ein Verpackungsmaterial oder 
ein Pfandbehalter ist. 

12. Gegenstand nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
wobei der Gegenstand ein Dokument ist, ausgewahlt 
aus der nachfolgenden Gruppe von Dokumenten: Wert- 
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und Ausweisdokumente, Warenbegleitpapiere, Zollpa- 
piere, Lottcrielose, Eintrittskarten. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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